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La presente invention concerne les compositions cosmetiques ou de soin 
destinees a etre appliquees sur la peau, y compris les rnuqueuses, et les phaneres. 

On connait par la demande internationale WO 00/75240 des pigments 
interferentiels ayant une structure multicouche, presentant une reflectance spectrale 
5 proche d'une reflectance spectrale de reference correspondant a un type de peau 
predetermine, pour au moins une partie du spectre visible. 

Ces pigments peuvent etre obtenus en deposant sur un polymere soluble dans 
un solvant donne, present sur un support flexible, les couches successives de la structure 
multicouche, par une technique de depot sous vide. Ensuite, le film multicouche est 
10 fragmente pour former des plaquettes de petites dimensions constituant les particules du 
pigment. 

De tels pigments permettent de realiser des compositions imitant la couleur de 
la peau, afin d'en couvrir et masquer des defauts, par exemple. 

Neanmoins, les plaquettes presentent une forme qui favorise la reflexion 
15 speculaire de la lumiere et leur brillance doit etre attenuee en introduisant dans la 
composition une charge matifiante. ; 

L'invention vise notamment a perfectionner encore les pigments decrits dans 
WO 00/75240 et a realiser des compostions cosmetiques ou de soin permettant par 
exemple d'imiter au mieux l'aspect de la peau ou des phaneres, afin par exemple d'en 
20 corriger des defauts, notamment des inhomogeneites de coloration, ou permettant 
d'attenuer une dominante chromatique indesirable. 

L'invention a pour objet, selon Tun de ses aspects, un pigment interferentiel 
ayant une structure multicouche, ce pigment presentant une reflectance spectrale 
s'ecartant d'au plus 20 % de la reflectance spectrale d'un type de matiere keratinique 
25 pour au moins une partie du spectre visible de 200 nm d'etendue, ce pigment pouvant se 
caracteriser par le fait que la structure multicouche comporte au moins une couche 
enrobant en totalite une couche sous-jacente. 

Un tel pigment se differencie des pigments obtenus selon la methode rappelee 
plus haut et decrite dans WO 00/75240, pour lesquels les differentes couches n'enrobent 
30 pas les couches sous-jacentes au niveau des zones de cassure du film multicouche ayant 
conduit a la formation des plaquettes. 

L'invention permet notamment de realiser plus facilement des particules de 
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pigment avec une forme plus « arrondie »> ce qui peut diminuer leur aptitude a reflechir la 
lumiere de maniere speculaire et leur conferer une meilleure matite, done leur permettre 
par exemple de recreer plus fidelement P aspect de la peau. 

Dans un exemple de mise en ceuvre de P invention, les particules de pigment 
presentent chacune une forme generate globulaire, notamment spherique. Les particules 
de pigment peuvent comporter un substrat pouvant lui aussi avoir une forme globulaire, 
notamment spherique, sur lequel sont deposees les differentes couches de la structure 
multicouche. Le substrat peut notamment comporter une microsphere d'une matiere 
organique ou minerale, par exemple un verre ou un metal, notamment de P aluminium. 

Le substrat peut etre creux ou plein, et presente avantageusement une forme 
symetrique par rapport a un centre de symetrie, par exemple une forme spherique ou 
polyedrique. 

La matiere keratinique peut etre par exemple une peau, notamment une peau 
caucasienne, metisse, asiatique ou noire. 

Dans un exemple de mise en oeuvre de P invention, la reflectance spectrale du 
pigment est proche de la reflectance spectrale du type de matiere keratinique considere 
sur la totalite du spectre visible, e'est-a-dire sur la gamme de longueur d'ondes s'etendant 
de 400 nm a 700 nm, de 300 nm d'etendue. 

La reflectance spectrale du pigment multicouche peut s'ecarter, pour une 
plage du spectre consideree, par exemple pour au moins une plage de 200 nm d'etendue, 
par exemple pour au moins la plage allant de 500 nm a 700 nm, d'au plus 10 % de la 
reflectance spectrale du type de matiere keratinique, voire d'au plus 5 %, ou d'au plus 
2%. 

De preference, le pigment multicouche est configure de maniere a presenter 
une valeur de clarte L*, mesuree dans Pespace CIE 1976, sensiblement constante pour 
des incidences comprises entre -45° et 45°. 

La dimension des particules du pigment peut etre comprise entre 10 et 
150 jxm, mieux entre 10 et 50 yon. Par « dimension », on designe la dimension donnee 
par la distribution granulo-metrique statistique a la moitie de la population, dite D50. 

Dans un souci d'esthetique, il est preferable que les particules du pigment ne 
soient pas perceptibles du tout a Poeil nu a la surface de la composition appliquee sur son 
support. II est egalement souhaitable que les particules de pigment ne soient pas de 
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dimension telle qu'elles creent une sensation d'inconfort sur la peau. L'utilisation de 
particules de taille inferieure ou egale a 250 (tun, et mieux inferieure ou egale a 150 \im, 
est ainsi privilegiee. La taille des particules pourra dependre de la nature du support sur 
lequel la composition est destinee a etre appliquee ; certaines parties du corps et du visage 
5 pourront par exemple plus facilement que d'autres tolerer une dimension plus grande sans 
generer d'inconfort. 

Le pigment peut comporter au moins une couche realisee dans un materiau 
choisi parmi MgF 2 , CeF 3 , ZnS, ZnSe, Si, Ge, Te, Si0 2 , A1 2 0 3 , MgO, Y 2 0 3 , S 2 0 3 , SiO, 
HfCb, Zr0 2> Ce0 2 , Nb 2 0 5 , Ta 2 0 5 , Ti0 2 , Ag, AI, Au, Cu, Rb ? Fe 2 0 3? Pt, Va, Ti, Ta 5 Zn, la 
10 cryolithe, les alliages, les polymeres et leurs associations. 

L'invention a encore pour objet, selon un autre de ses aspects, une 
composition comportant, dans un milieu physiologiquement acceptable, au moins un 
pigment interferentiel ayant une structure multicouche, la reflectance spectrale de la 
composition s'ecartant d'au plus 20 % de la reflectance spectrale d'un type de matiere 
15 keratinique pour au moins une partie du spectre visible de 200 nm d'etendue, cette 
composition ^tant caracterisee par le fait que la structure multicouche comporte au moins 
une couche enrobant en totalite une couche sous-jacente. 

Une telle composition peut comporter un pigment interferentiel ayant upe 
structure multicouche telle que definie precedemment. 
20 Une telle composition peut encore comporter une pluralite de pigments ayant 

des structures differentes, les pigments pouvant etre ou non tous de type interferentiel a 
structure multicouche. 

La composition peut notamment comporter un melange de pigments, les 
proportions des differents pigments etant choisies de maniere a obtenir la reflectance 
25 spectrale souhaitee pour la composition. 

La composition peut notamment comporter un melange de pigments qui 
permette d' obtenir une reflectance spectrale proche de la reflectance spectrale de 
reference meme en cas de variation de Tindice de refraction d'une phase de la 
composition, afin de tenir compte par exemple de F absorption de sebum par la 
30 composition ou de F evaporation d'un ingredient. 

La structure multicouche est avantageusement configuree de maniere a ce que 
la composition soit sensiblement non goniochromatique pour des incidences comprises 
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entre -45° et 45°, ce qui peut permettre de recreer plus fidelement l'aspect de la peau. 

Par « composition non goniochromatique » 5 on designe au sens de la presente 
invention une composition permettant d'obtenir, lorsqu'elle est etalee sur un support, un 
trajet de couleur dans le plan a*, b* de l'espace colorimetrique CIE 1976 qui correspond 
5 a une variation Dh de Tangle de teinte h d'au plus 20°, lorsque Ton fait varier 1'angle 
d'observation par rapport a la normale entre 0° et 80°, pour un angle d'incidence de la 
lumiere de 45°. Le trajet de couleur peut etre mesure par exemple au moyen d'un 
spectrogonioreflectometre de marque Instrument Systems et de reference GON 360 
GONIOMETER, apres que la composition ait ete etalee a l'etat fluide avec une epaisseur 
10 de 300 ^m au moyen d'un etaleur automatique sur une carte de contraste de marque 
ERICHSEN et de reference TYP 24/5, la mesure etant effectuee sur le fond noir de la 
carte. Le parametre de clarte L* peut etre egalement sensiblement constant pour des 
incidences allant de 0° a 50°. 

De preference, la reflectance spectrale de la composition appliquee sur son 
15 support s'ecarte, pour une plage du spectre consideree, par exemple pour une plage d'au 
moins 200 nm d'etendue, par exemple pour au moins la plage allant de 500 nm a 700 nm, 
d'au plus 10 % de la reflectance spectrale de reference et, mieux, d'au plus 5 %, voire 
encore mieux d'au plus 2 % lorsque Ton cherche a imiter au mieux la couleur de la peau. 

L'invention a encore pour objet l'utilisation d'une composition telle que 
20 definie plus haut pour dissimuler des imperfections de la peau, notamment des rides, 
boutons, taches, couperose, veines et points noirs. 

L'invention a encore pour objet l'utilisation d'une composition telle que 
definie plus haut pour attenuer une dominante chromatique de la peau, par exemple le 
jaune. 

25 L'invention a encore pour objet un procede de fabrication d'un pigment 

interferentiel ayant une structure multicouche, caracterise par le fait qu'il comporte les 
etapes suivantes : 

- definir une reflectance spectrale de reference ayant au moins une portion 
sensiblement confondue avec la reflectance spectrale d'un type de matiere keratinique, 
30 - realiser la structure multicouche de telle sorte qu'elle comporte au moins 

une couche enrobant en totalite une couche sous-jacente et que la reflectance spectrale du 
pigment s'ecarte pour au moins une partie du spectre visible de 200 nm d'etendue, d'au 
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plus 20 % de la reflectance spectrale de reference, mieux d'au plus 10 % et encore mieux 
d'au plus 2 %. 

L'invention a encore pour objet un procede de fabrication d'une composition 
a appliquer sur la peau ou les phaneres, cette composition comportant, dans un milieu 
5 physiologiquement acceptable, au moins un pigment interferentiel ayant une structure 
multicouche, caracterise par le fait qu'il comporte les etapes suivantes : 

- definir une reflectance spectrale de reference ayant au moins une portion 
sensiblement confondue avec la reflectance spectrale d'un type de matiere keratinique, 

- realiser la structure multicouche de telle sorte qu'elle comporte au moins 
10 une couche enrobant en totalite une couche sous-jacente et que la reflectance spectrale de 

la composition, appliquee sur son support, s'ecarte pour au moins une partie du spectre 

visible de 200 nm d'etendue, d'au plus 20 % de la reflectance spectrale de reference, 

mieux d'au plus 10 % et encore mieux d*au plus 2 %. 

La reflectance spectrale de reference peut etre determinee par exemple a 
15 partir d'une information liee a la personne destinee h recevoir la composition, par 

exemple suite a une reponse a un questionnaire ou a une mesure effectuee sur la peau. ^ 

L'invention pourra etre mieux comprise a la lecture de la description detaillee 

qui va suivre, d'exemples de mise en ceuvre non limitatifs de celle-ci, et a Texamen^du 

dessin annexe, sur lequel : 
20 - la figure 1 represente isolement et de maniere tres schematique, un 

exemple de particule a structure multicouche conforme a un exemple de mise en ceuvre 

de Pinvention, 

la figure 2 represente isolement, de maniere tres schematique, un autre 
exemple de particule a structure multicouche selon Pinvention, 
25 - la figure 3 represente isolement, de maniere tres schematique, un exemple 

de particule a structure multicouche de Part anterieur, et 

la figure 4 represente la reflectance spectrale de differents types de peau, 
le pourcentage de lumiere reflechie etant donne en ordonnees et la longueur d'onde en 
nm en abscisses, ainsi que la reflectance spectrale de differentes compositions 
30 cosmetiques realisees conformement a Pinvention. 

Sur les figures 1 a 3, les proportions relatives reelles des differents elements 
n'ont pas etc respectees, dans un souci de clarte du dessin. 
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On a represents sur la figure 1 une particule 1 de pigment comportant un 
substrat 2 entoure par une pluralite de couches concentriques, a savoir : 

- une couche extreme interieure 3a deposSe sur le substrat 2, 

- une couche extreme exterieure 3 c, et 

- une pluralite de couches intermediaires 3b entre les couches extremes 3a 

et 3c. 

Dans un souci de clarte du dessin, seules trois couches intermediaires 3b ont 
ete representees sur la figure 1. Bien entendu, la figure 1 n'est qu'une representation 
schematique et le nombre reel de couches intermediaires peut etre different sans que Ton 
sorte du cadre de la presente invention, le nombre de couches intermediaires etant 
fonction des proprietes optiques que Ton souhaite pour le pigment et pouvant etre 
compris entre 3 et 50, par exemple. 

Dans l'exemple considere, le substrat 2 presente une forme spherique, etant 
par exemple constitute par une microsphere pleine en verre. 

On ne sort pas du cadre de la presente invention lorsque le substrat presente 
une forme autre que spherique, par exemple une forme de plaquette, comme illustre a la 
figure 2. Par F expression « substrat en forme de plaquette », on designe un substrat dont 
le rapport de la plus grande dimension a Pepaisseur est superieur ou egal a 5, voire 10 ou 
15. L'epaisseur d'un substrat en forme en plaquette est par exemple comprise entre 
environ 0,5 |im et environ 5 jam. 

Le substrat 2 peut etre mono-matiere ou multi-materiaux, plein ou creux. Le 
substrat 2 peut etre organique ou inorganique. Le substrat peut etre naturel mais de 
preference on utilise un substrat synthetique, ce qui permet d'avoir plus facilement une 
forme determinee. 

Le substrat peut etre choisi parmi les verres, les ceramiques, le graphite, les 
oxydes metalliques, les alumines, les silices, les silicates, notamment les alumino- 
silicates et les boro-silicates et le mica synthetique, cette liste n'etant pas limitative. 

On a represents a la figure 3 une particule 5 de pigment selon Tart anterieur. 

On voit que celle-ci comporte deux couches extremes 6a et 6c et, entre elles, 
une pluralite de couches intermediaires 6b, Tempilage des differentes couches 6a, 6b et 
6c s'effectuant sans qu'une couche donnee ne recouvre entierement une couche 
adjacente, les differentes couches 6a, 6b et 6c ne s'etendant pas sur la tranche 7 de la 
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particule. 

En revenant aux figures 1 et 2, les differentes couches 3a, 3b et 3c peuvent 
etre deposees sur le substrat 2 au moyen d'une installation non representee comportant 
une chambre d' exposition des parti cules a un materiau a deposer, chambre dans laquelle 
5 les particules sont mises en mouvement par un dispositif vibratoire. Une telle installation 
est decrite dans 1' article « Overcoated Microspheres for Specific Optical Powders » de la 
revue « Applied Optics », vol. 41, n° 6 du l er juin 2002. 

Bien entendu, le procede decrit dans cet article n'est qu'un exemple parmi 
d'autres de precedes qui peuvent etre utilises pour deposer les differentes couches 3a, 3b 
10 et 3c d'une particule de pigment. 

Les indices de refraction des differentes couches 3a, 3b et 3c ainsi que leurs 
epaisseurs respectives sont choisis en appliquant la theorie bien connue des filtres 
interferentiels, de maniere a ce que la reflectance spectrale de la structure multicouche 
presente les proprietes souhaitees, dans les conditions d'utilisation. 
15 La structure multicouche peut etre formee d'une succession de couches de 

haut et de bas indices de refraction, les couches de haut indice etant constitutes par 
exemple par un oxyde metallique et les couches de bas indice par un metal. 

II est possible de realiser avec un nombre relativement faible de couches un 
pigment interferentiel permettant de realiser une composition cosmetique ou de soin dont 
20 la reflectance spectrale est relativement proche de celle d'un type de peau predetermine, 
caucasien ou autre, afin par exemple de realiser un maquillage naturel. 

II faut savoir que d'une maniere generate les proprietes optiques de la peau 
sont differentes selon l'origine du sujet et a titre d'exemple on a represents a la figure 4 la 
reflectance spectrale in vivo de la peau pour un sujet de type caucasien (courbe C) et 
25 metisse (courbe M), en fonction de la longueur d'onde du rayonnement incident. Les 
mesures sont effectuees a Taide d'une sphere integrante disposee sur la peau. On pourra 
utilement se reporter a Tarticle « Spectral Reflectance of human skin in vivo » PJH. 
ANDERSEN, P. BJERRING - Photodermatol - Photo imuno - Photomed 1990 : 5-12. 

Si l'on cherche a reproduire au mieux la reflectance spectrale d'un type de 
30 peau, par exemple caucasien, on realisera la structure multicouche de telle sorte que la 
reflectance spectrale R de la composition qui comporte le pigment soit comprise entre des 
limites minimum R mm et maximum R^ax? ces courbes R m j n et R max et ne s'ecartant par 
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exemple pas de plus de 10 % de la courbe C sur Pensemble du spectre visible, la 
courbe C servant dans Pexemple considere de reflectance spectrale de reference. 

Sur la figure 4, on peut ainsi voir que la reflectance R de la composition 
s'etend dans un « tunnel » delimite par les courbes Rmin et Rniax. 
5 Toutefois, on ne sort pas du cadre de la presente invention lorsque la 

reflectance spectrale de reference que Ton cherche a reproduire s'ecarte sensiblement de 
la reflectance spectrale d'un type de peau dans une partie donnee du spectre visible, afm 
d'en corriger certaines dominances chromatiques, par exemple. 

La reflectance spectrale de reference peut ainsi etre choisie de maniere a 
10 presenter une reflectance plus faible que celle du type de peau selectionnee dans le jaune, 
par exemple. 

On a represents a titre d' illustration sur la figure 4 une reflectance spectrale 
de reference Rf s'ecartant sensiblement de la courbe M pour la partie du spectre comprise 
entre 450 et 500 nm, afin d'attenuer la dominante chromatique jaune d'une peau metisse. 
15 L'ecart entre la reference spectrale de la composition et la courbe M peut etre par 
exemple superieur a 5 % environ pour une valeur au moins du spectre. 

Un pigment ay ant une structure multicouche selon P invention peut entrer 
dans la formulation d'un grand nombre de compositions comportant un milieu 
physiologiquement acceptable, et destinees par exemple au maquillage de la peau, du 
20 corps ou du visage. 

Le pigment peut representer entre 0,01 et 50 % en poids par rapport au poids 
total de la composition, de preference entre 0,5 et 25 %. 

Le milieu physiologiquement acceptable sera adapte a la nature du support 
sur lequel doit etre applique la composition ainsi que la forme sous laquelle la 
25 composition est destinee a etre conditionnee, notamment solide ou fluide a temperature 
ambiante et pression atmospherique. 

La composition peut notamment comprendre un milieu cosmetique aqueux 
et/ou une phase grasse. 

La composition peut comprendre de Peau ou un melange d'eau et de solvant 
30 organique hydrophiie, par exemple un alcool. 

La composition peut, en outre, comporter des charges. Par « charge », on 
designe des particules de toutes formes, insolubles dans le milieu de la composition, 
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quelle que soit la temperature a laquelle la composition est fabriquee. Ces charges 
peuvent servir notamment a modifier la rheologie ou la texture de la composition. La 
nature et la quantite des corps solides seront fonction des proprietes mecaniques et des 
textures recherchees. A titre d'exemple de charges, on peut citer entre autres, le talc, le 
5 mica, la silice, le kaolin et les poudres de polyamide, par exemple le Nylon® ou 
P Orgasol®. 

La composition peut egalement contenir un ou plusieurs actifs cosmetiques, 
dermatologiques, hygieniques ou pharmaceutiques. 

Comme actifs utilisables dans la composition, on peut citer les hydratants 

10 (polyol comme glycerine), vitamines (C, A, E, F, B, ou PP), acides gras essentiels, huiles 
essentielles, ceramides, sphingolipides, filtres solaires liposolubles ou sous forme de 
nano-particules, les actifs specifiques de traitement de la peau (agents de protection, anti- 
bacteriens, anti-rides...)* Ces actifs peuvent etre utilises par exemple a des concentrations 
de 0 a 20 % et notamment de 0,001 a 15 %, par rapport au poids total de la composition. 

15 La composition cosmetique peut egalement contenir des ingredients 

couramment utilises en cosmetique, tels que par exemple les epaississants, les 
tensioactifs, les oligo-elements, les hydratants, les adoucissants, les s£questrants, les 
parfums, les agents alcalinisants ou acidifiants, les conservateurs, les antioxydants, les 
filtres UV, ou leurs melanges. 

20 La composition cosmetique peut, de plus, comprendre, selon le type 

d' application envisagee, les constituants classiquement utilises dans les domaines 
consideres, qui sont presents en une quantite appropriee a la forme galenique souhaitee. 

La composition cosmetique peut se presenter sous toute forme galenique 
normalement utilisee pour une application topique et notamment sous forme anhydre, 

25 sous forme d'une solution huileuse ou aqueuse, d'un gel huileux ou aqueux, d'une 
emulsion huile-dans-Feau ou eau-dans-Phuile, d'une emulsion multiple, d'une dispersion 
d'huile dans de Peau grace a des vesicules situees a Pinterface huile/eau. 

La composition de P invention peut etre sous forme de poudre, de liquide, de 
solide ou de semi-solide, notamment de produit coule en stick ou en coupelle, de 

30 batonnet, de pate ou de creme plus ou moins fluide. 

La composition peut constituer, entre autres, un fond de teint solide ou fluide, 
un produit anti-cernes ou de contour des yeux, un produit de maquillage du corps ou 
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encore un produit solaire ou de traitement de la peau. 

La composition de T invention peut etre obtenue selon les procedes de 
preparation classiquement utilises. 

L'exemple soumis ci-apres est presente a titre illustratif et non limitatif de 

5 P invention. 

On a realise un fond de teint destine a approcher la couleur de peau 
caucasienne ayant la formulation suivante, en melangeant de maniere classique : 
Polydimethyl organosiloxane reticulee dans du 



polydim&hylsiloxane 6 cs 20 g 

1 0 (agent gelifiant et matifiant) 

Cyclopenta-dimethyl siloxane (huile) 29 g 

Isoparaffine hydrogenee (huile) 1 0 g 

Talc (charge) 6 g 

Pigment interferentiel lOg 

15 Hectorite modifiee (argile gelifiant) q.s.p. 100 g 



Le pigment interferentiel a par exemple la structure suivante : 



COUCHE 


MATERIAL! 


INDICE DE 
REFRACTION n 


EPAISSEUR (nm) 


1 (la plus 
exterieure) 


A1 2 0 3 


1,6726 


92,1 


2 


Au 


0,7382 


23,6 


3 


A1 2 0 3 


1,6726 


81,4 


4 


Au 


0,7382 


1,8 


5 


A1 2 0 3 


1,6726 


76,0 


6 


Au 


0,7382 


13,6 


7 


AI2O3 


1,6726 


94,6 


8 


Au 


0,7382 


12,6 


SUBSTRAT 


Microbille verre 
1 Oum diametre 


1,5 





1er depot 



11 

L' invention permet de realiser des compositions ayant un fort pouvoir 
couvrant tout en conferant a la peau maquillee, par exemple, de type caucasien, un aspect 
naturel, rendant la presence de la composition difficile a detecter. 

II est possible de jouer non seulement sur la reflectance spectrale mais 
egalement sur la transmittance spectrale, en choisissant de maniere appropriee les 
differentes couches de la structure multicouche du pigment. 

L'invention permet de realiser des couleurs differentes au moyen d'un 
ensemble de pigments qui ne different les uns des autres que par le nombre et les 
epaisseurs des couches de la structure multicouche. La formulation des compositions 
cosmetiques et/ou dermatologiques s'en trouve plus facile a etablir pour une gamme de 
teintes qu'avec les pigments de Tart anterieur. 

Bien entendu, Tinvention n'est pas limitee aux exemples qui viennent d'etre 
decrits. En particulier, on peut realiser le cas echeant la composition sur-mesure apres 
avoir mesure la reflectance spectrale de la peau du sujet sur lequel elle est destinee a etre 
appliquee. Dans ce cas, la structure multicouche est calculee de maniere a ce que la 
composition incorporant le pigment s'approche au mieux de la reflectance de la peau du 
sujet, voire s'en ecarte pour certaines valeurs du spectre afin de corriger une dominante 
chromatique. 

Dans toute la description, y compris les revendications, 1* expression 
"comportant un" doit etre comprise comme etant synonyme de "comportant au moins 
un M , sauf si le contraire est specifie. 
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REVENDICATIONS 

1 . Pigment interferentiel ayant une structure multicouche, caracterise par le 
fait qu'il presente une reflectance spectrale s'ecartant d'au plus 20 % de la reflectance 

5 spectrale (C ; M) d'un type de matiere keratinique pour au moins une partie du spectre 
visible de 200 nm d'etendue, ce pigment etant caracterise par le fait que la structure 
multicouche comporte au moins une couche (3b ; 3c) enrobant en totalite une couche 
sous-jacente (3a ; 3b). 

2. Pigment selon la revendication 1, caracterise par le fait que le pigment 
10 comporte des particules (1) presentant une forme generate globulaire, notamment 

spherique. 

3. Pigment selon Tune des revendications 1 et 2, caracterise par le fait que 
les particules (1) de pigment comportent un substrat (2) ayant une forme globulaire, 
notamment spherique, sur lequel sont deposees les differentes couches de la structure 

1 5 multicouche. 

4. Pigment selon la revendication precedente, caracterise par le fait que les 
particules de pigment component un substrat (2) compose de microspheres, notamment 
en verre ou en metal. 

5. Pigment selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
20 caracterise par le fait que les particules de pigment presentent une forme symetrique par 

rapport a un centre de symetrie. 

6. Pigment selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que sa reflectance spectrale s'ecarte, pour au moins une plage de 
200 nm d'etendue, notamment la plage 500-700 nm, d'au plus 10 % de la reflectance 

25 spectrale du type de matiere keratinique, et mieux d'au plus 2 %. 

7. Pigment selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait qu'il est configure de maniere a presenter une valeur de clarte L*, 
mesuree dans Fespace CIE 1976, sensiblement constante pour des incidences comprises 
entre -45° et 45°. 

30 8. Pigment selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterise par le fait que la dimension des particules de pigment est comprise entre 10 et 
150 |im, mieux entre 10 et 50 \xm. 
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9. Pigment selon Pune quelconque des revendications precedentes, 
caracterise par le fait que la matiere keratinique est une peau humaine. 

10. Composition caracterisee par le fait qu'elle comporte, dans un milieu 
physiologiquement acceptable, au moins un pigment interferentiel ayant une structure 
multicouche, la reflectance spectrale de la composition s'ecartant d'au plus 20 % d'une 
reflectance spectrale d'un type de matiere keratinique pour au moins une partie du spectre 
visible de 200 nm d'etendue, la structure multicouche comportant au moins une couche 
(3b ; 3c) enrobant en totalite une couche sous-jacente (3a ; 3c). 

1 1 . Composition selon la revendication precedente, caracterisee par le fait 
qu'elle est sensiblement non goniochromatique. 

12. Composition selon Pune quelconque des deux revendications 
immediatement precedentes, caracterisee par le fait que sa reflectance spectrale s'ecarte 
d'au plus 20 % de la reflectance spectrale du type de matiere keratinique sur la totalite du 
spectre visible. J; 

13. Composition selon Tune quelconque des revendications 10 a 12, 
caracterisee par le fait que la composition comporte un pigment tel que defini dans Pune 
quelconque des revendications 1 a 9. 

14. Composition selon Tune quelconque des revendications 10 a 13, 
caracterisee par le fait qu'elle comporte un melange de pigments , les proportions des 
differents pigments etant choisies de maniere a obtenir la reflectance spectrale souhaitee 
pour la composition. 

15. Composition selon la revendication 14, caracterisee par le fait qu'elle 
comporte un melange de pigments permettant d' obtenir une reflectance spectrale proche 
de la reflectance spectrale du type de matiere keratinique meme en cas de variation de 
Pindice de refraction d'une phase de la composition, afin de tenir compte par exemple de 
P absorption de sebum par la composition ou de P evaporation d'un ingredient. 

16. Composition selon Tune quelconque des revendications 10 a 15, 
caracterisee par le fait que la structure multicouche est configuree de maniere a ce que la 
composition soit sensiblement non goniochromatique pour des incidences comprises 
entre -45° et 45°. 

17. Composition selon Tune quelconque des revendications 10 a 16, 
caracterisee par le fait que la reflectance spectrale de la composition appliquee sur son 
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support s'ecarte, pour une plage du spectre consideree, notamment pour une plage d'au 
moins 200 nm d'etendue, notamment pour au moins la plage allant de 500 nm a 700 nm, 
d'au plus 10 % de la reflectance spectrale de reference et, mieux, d'au plus 5 %, voire 
encore mieux d'au plus 2 %. 
5 18. Utilisation d'une composition telle que definie dans l'une quelconque des 

revendications 10 a 17 pour dissimuler des imperfections de la peau, notamment des 
rides, boutons, taches, couperose, veines et points noirs. 

19. Utilisation d'une composition telle que definie dans Tune quelconque des 
revendications 1 0 a 17 pour attenuer une dominante chromatique. 
10 20. Utilisation selon la revendication 19, caracterisee par le fait que la 

dominante chromatique qui est attenuee est le jaune. 

21. Precede de fabrication d'un pigment interferentiel ayant une structure 
multicouche, caracterise par le fait qu'il comporte les etapes suivantes : 

- definir une reflectance spectrale de reference ayant au moins une portion 
1 5 sensiblement confondue avec la reflectance spectrale d'un type de matiere keratinique, 

- realiser la structure multicouche de telle sorte qu'elle comporte au moins 
une couche enrobant en totalite une couche sous-jacente et que la reflectance spectrale du 
pigment s'ecarte pour au moins une partie du spectre visible de 200 nm d'etendue, d'au 
plus 20 % de la reflectance spectrale de reference, mieux d'au plus 10 % et encore mieux 

20 d'au plus 2%. 

22. Precede de fabrication d'une composition a appliquer sur la peau ou les 
phaneres, cette composition comportant, dans un milieu physiologiquement acceptable, 
au moins un pigment interferentiel ayant une structure multicouche, caracterise par le fait 
qu'il comporte les etapes suivantes : 

25 - definir une reflectance spectrale de reference ayant au moins une portion 

sensiblement confondue avec la reflectance spectrale d'un type de matiere keratinique, 

- realiser la structure multicouche de telle sorte qu'elle comporte au moins 
une couche enrobant en totalite une couche sous-jacente et que la reflectance spectrale de 
la composition, appliquee sur son support, s'ecarte pour au moins une partie du spectre 

30 visible de 200 nm d'etendue, d'au plus 20 % de la reflectance spectrale de reference, 
mieux d'au plus 10 % et encore mieux d'au plus 2 %. 

23. Precede de fabrication selon la revendication 22, caracterise par le fait 
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que la reflectance spectrale de reference est determinee a partir d'une information liee a 
la personne destinee a recevoir la composition. 

24. Procede de fabrication selon la revendication 23, caracterise par le fait 
que la reflectance spectrale de reference est determinee a partir d'une mesure effectuee 
sur la peau. 
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